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RESUMEN. 


Eneste trabajo se presenta el estudio dela estructura anatómica 
del leño de Cordia thaisiana Agostini (Boraginaceae), 
complementado con características físicas, características no 
anatómicas y distribución geográfica. Se incluyen microfotografías 
de los tres planos de corte destacando la presencia de poros 
arracimados, radios mayores de 1 mm de altura, heterocelulares, 
con células envolventes, cristales prismáticos en las células 
parenquimáticas radiales y fibras de paredes gruesas. 


. INTRODUCCION. 


LaBoraginaceae es una familia perteneciente al Orden Lamiales 
de las Dicotiledóneas. Está representada por individuos de porte 
arbóreo y porte herbáceo; los cuales están incluidos en cuatro 
subfamilias: Cordioideae, Ehretioideae, Heliotropioideae y 
Boraginoideae (Mabberley, 1990). 


El género Cordia es considerado como el más importante de la 
familia Boraginaceae (Record & Hess, 1949) e incluye, 
aproximadamente, 250 especies de distribución tropical (Mabberley, 
1990). En Venezuela se encuentra representado por unas 41 especies, 
la mayoría de las cuales corresponden a frútices y arbustos. Algunas 
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especies llegan a la categoría de árboles y son de importancia 
económica (Aristeguieta, 1973) y se pueden encontrar en zonas de 
vida de Bosque Seco Tropical, Bosque Húmedo Tropical, Bosque 
Muy Seco Tropical, Bosque Húmedo Montano, Bosque Muy Húmedo 
Montano y Bosque Seco Premontano (Veillon, 1994). 


Record & Hess (1949) presentan una descripción macro y 
microscópica del leño de la familia Boraginaceae y una descripción 
macroscópica del género Cordia. Metcalfe & Chalk (1950) también 
presentan la descripción anatómica del leño para la familia 
Boraginaceae. 


Gottwald (1983) realizó el estudio anatómico de la subfamilia 
Cordioideae describiendo 98 especies pertenecientes a los géneros 
Auxemma, Cordia y Patagonula. En base a dichas descripciones 
presenta las características anatómicas generales de cada uno de los 
géneros indicados. Con respecto al género Cordia, estudió 95 
especies correspondientes a las secciones Calyptracordia (1 especie), 
Eucordia (8 especies), Gerascanthus (7 especies), Myxa (23 especies), 
Physocladia (1 especie), Pilicordia (41 especies), Rhabdocalyx (1 
especie) y Varronia (13 especies). Para cada una de estas secciones 
incluye la descripción anatómica del leño. Se debe mencionar que 
entre las especies de Cordia incluidas en este estudio no se 
encuentra C. thaisiana. 


Hasta ahora se han realizado estudios anatómicos del leño de 
varias especies del género Cordia, tanto a nivel macroscópico como 
microscópico. Entre las especies estudiadas tenemos Cordia 
alliodora (R. & P.) Cham. (Kribs, 1968; Mora, 1974; Barajas- 
Morales & León, 1989), C. bicolor DC. (Mora, 1974), C. goeldiana 
Huber (Kribs, 1968; Manieri & Peres Ch., 1989), C. dodecandra DC, 
C. sebestena L., C. gerascanthus L. (Kribs, 1968), C. trichotoma 
(Vell.) Arrab. (Manieri & Peres Ch., 1989), C. dentata Por., C. 
elaegnoides DC., C. salvadorensis Standl., C. seleriana Fernald., 
C. sonorae Rose .(Barajas-Morales & León, 1989), C. hintonii 
Johnst. (Barajas-Morales, 1981). 


Miller (1979) reporta la presencia de punteaduras ornadas en 
Cordia alliodora (R. & P.) Cham., C. gerascanthus L. y C. glabra. 
Gottwald (1980) señala que en C. glabrata presenta sílice en las 
células parenquimáticas radiales. Bisen € Sharma (1985) indican 
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que C. myxa L. desarrolla platinas de perforación reticuladas en las 
cuales también se observan cristales del tipo drusas, aciculares y 
cúbicos. Estos reportes son de gran importancia por tratarse de 
características poco comunes en el género Cordia, e incluso, en la 
familia Boraginaceae. 


Con respecto a la especie Cordia thaisiana Agostini, Pérez M. 
(1974), Espinoza de P. (1991) y León €: Espinoza de P. (1995) 
presentan una descripción macroscópica. En el presente trabajo se 
realiza el estudio detallado de la estructura anatómica del leño de 
Cordia thaisiana Agostini, complementado con pruebas no 
anatómicas. 


MATERIALES Y METODOS. 


Las muestras estudiadas de Cordia thaisiana Agostini 
(Boraginaceae) pertenecen a la xiloteca MER-w del Laboratorio de 
Anatomía de Maderas de la Facultad de Ciencias Forestales y 
Ambientales de la Universidad de Los Andes. La recolección del 
material se realizó en los bosques de la Reserva Forestal de Ticoporo, 
ubicada en el Distrito Pedraza del Estado Barinas (Venezuela). Se 
recolectaron muestras de cinco (5) árboles. 


Para la descripción de las características anatómicas y no 
anatómicas se tomó como referencia la Lista Estandar Para 
Descripción de Maderas Dicotiledóneas de la Asociación Internacional 
de Anatomistas de la Madera (IAWA, 1989). 


Para la determinación de color se utilizó la Tabla de Colores de 
Munsell (1975). 


La preparación de secciones para el estudio microscópico se 
realizó siguiendo el procedimiento utilizado en el Laboratorio de 
Anatomía de Maderas de la Facultad de Ciencias Forestales y 
Ambientales de la Universidad de Los Andes (Corothie, 1967). En la 
preparación de macerados se utilizó la metodología propuesta por 
Franklin (1937). Se tomaron microfotografias de las diferentes 
secciones (transversal, tangencial y radial) utilizando un microscopio 
marca Leitz y una cámara marca Leica acoplada al microscopio. 
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RESULTADOS. 
FAMILIA: Boraginaceae. 
NOMBRE CIENTIFICO: Cordia thaisiana Agostini 


NOMBRES VULGARES: En Venezuela se conoce con los nombres de 
pardillo, pardillo negro, roble prieto, alatrique, candelero, tarare, 
pardillo de monte, cautaro, canalete (IFLA, 1992). 


DISTRIBUCION: Se encuentra distribuido en regiones tropicales: 
Indias Occidentales, sur-este de México, América Central, Brasil, 
Argentina, Paraguay, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (IFLA, 
1992). En nuestro país se encuentra en la zona de Bosque Seco 
Tropical (Veillon, 1994), ha sido reportado en los Estados Zulia, 
Barinas y Bolívar. 


DESCRIPCION ANATOMICA: Madera con albura amarilla a marrón 
amarillenta y duramen marrón grisáceo muy oscuro a marrón 
oscuro. Transición abrupta entre albura y duramen. Olor y sabor 
ausentes. Lustre mediano a alto. Grano recto a entrecruzado. 
Textura mediana. Dura y pesada, con densidad seca al aire de 0,79 
g/cm3. 


Anillos de crecimiento indistintos o casi así a pesar de la 
presencia de estrechas bandas de parénquima marginal. Porosidad 
difusa. Poros solitarios y múltiples radiales de 2-3, arracimados, 9- 
12 poros por mm2, con diámetro tangencial de (90-) 129-162 (-200) 
um, longitud de los elementos vasculares de (215-) 243-322 (-425) 
jm. Platinas de perforación simples. Punteaduras intervasculares 
alternas, circulares a ovaladas, con diámetro de 5-7,5 um. 
Punteaduras ornadas ausentes. Tílides presente. Fibras no septadas, 
de paredes moderadamente gruesas, con punteaduras 
indistintamente areoladas, con longitud de (1250-) 1541-1612 
(-1820) um. Parénquima paratraqueal vasicéntrico, aliforme de ala 
ancha, aliforme confluente y marginal, longitud de las series 
parenquimatosas de 2-4 células, predominantemente de 2 células. 
Radios heterocelulares con 1-4 rutas de células marginales, 3-5 
células de ancho, altura de (600-) 1143-1290 (-1880) um, 4-6 radios 
por mm lineal. Células envolventes presentes. Células tipo baldosa 
ausentes. Células radiales perforadas ausentes. Parénquima radial 
disyuntivo ausente. Estructura estratificada ausente. Cristales 
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presentes en las células erectas y procumbentes de los radios, un 
cristal por célula (dificiles de observar). Sílice ausente. Células 
oleíferas ausentes en las muestras observadas. Conductos gomiferos 
traumáticos presentes en uno de los especimenes observados. 
Floema incluso ausente. 


CARACTERISTICAS NO ANATOMICAS: 
.Fluorescencia del duramen: no fluorescente. 
.Fluorescencia del extracto acuoso: no fluorescente. 
.Color del extracto acuoso: incoloro. 

Fluorescencia del extracto de etanol: no fluorescente. 
.Color del extracto de etanol: incoloro. 
.Prueba de Cromo asurol S: negativa. 


.Prueba de la espuma: negativa. 


Foto No. 1: Cordia thaisiana Agostini. Poros arracimados, fibras de 
paredes gruesas. 
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Foto No. 2: Cordia thaisiana Agostini. Radio heterocelular. Cristales 
prismáticos en las células parenquimáticas radiales. 


Foto No. 3: Cordia thaisiana Agostini. Radios mayores de 1 mm de 
altura, con células envolventes. 
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